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Le brevet auquel se r attache le present Certificat 
d 'Addition a pour objet 3 titre de produit industriel nouveau 
une composition cosmStique sous *f»rme de laque ou de lotion 
de mise en plis contenant en tant que r§sine un copolymSre rg- 
5 sultant de la copolymerisation d'un anhydride d'acide insaturS 
et d'un ester allylique ou mSthallylique, les fonctions anhy- 
drides dudit copolymere §tant mono-est§rifiees et/ou raono- 
amidifiies. 

Les copolymSres utilisables selon le brevet principal 
10 sont soit des bipolymeres soit des terpolymeres ou polymSres su- 
pSrieurs* 

Dans ce dernier cas, ils resultent de la copolym§risa- 
tion d f au moins un autre monomere pris dans le groupe constituS 
par : 

15 a) les a-olefines ayant de 3 a 18 atomes de carbone, 

b) les ethers vinyliques ayant de 3 3 20 atomes de 

carbone, 

c) les esters acryliques ou methacryliques de formule : 

CH 0 = C - COOR 
20 R f 
dans laque lie : 

R 1 reprSsente un atome d'hydrogene ou un radical mSthyle, 
R reprSsente un radical alkyle linSaire ou ramifiS de 
1 5 18 atomes de carbone, un radical -(CH 2 ) 2 -N (CH 3 ) 2 , un radi- 
25 cal - CH 2 - CH - CH 2 0H ou un radical -(CH^CH^O^-R 11 , R TI Stant 
OH 

un radical mgthyle ou Sthyle et t gtant 3 ou 4, 

d) I'acide acrylique ou mSthacrylique , 
et e) la N-vinyl pyrrolidone. 

30 Le brevet auquel se rattache le present Certificat 

d f Addition a egalement pour objet § titre de produit industriel 
nouveau lesdits terpolym&res et polymSres supgrieurs. 

Le present Certificat d 1 Addition a pour objet un per- 
fect ionnement ou une variante au brevet principal et notamment 

35 une composition cosmStique contenant en tant que rSsine un co- 
polymSre resultant de la copolymerisation : 

1) d'au moins un anhydride d'acide insaturS, 

2) d'au moins un ester allylique ou raSthallylique 
correspondant a la formule suivante : 
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R, - C - C - 0 - CH 0 - C = CH 0 (I) 
J t it 2 2 

R 2 0 

dans laquelle : 

5 R^ represente un atome d'hydrogene ou un radical 

methyle, 

R 2 represente un atome d'Hydrog§ne, un radical mgthyle, 
gthyle ou isopropyle, 

i*epr§sente un atome d'hydrogene ou un radical alkyle 
10 lineaire ou ramifig ayant de 1 3 16 atomes de carbone, 

et Rjj reprgsente un atome d'hydrogene ou un radical methyle, 
et 3) d'au moins un acrylamide ou mgthacrylamide de 
formule : 

R 5 

*5 CH 2 = C - C - NH - R g (II) 

0 

dans laquelle : 

R 5 represente un atome d'hydrogene ou un radical mgthyle, 
Rg represente un atome d'hydrogene ou le radical 

20 R 7 

- C - < c H 2 ) n - CHj , R 7 representant un atome d'hydrogdne 
R ? 

ou un radical methyle et n est 0 ou un nombre entier de 1 S 
10 inclus, 

25 les fonctions anhydrides dudit copolymdre gtant soit mono-esteri- 
fiees a l'aide d'au moins un alcool aliphatique inferieur de for- 
mule R'-OH, R' reprSsentant un radical alkyle lingaire ou ramifie 
ayant de 1 a 5 atomes de carbone, soit mono-amidifiges & l f aide 
d'au moins une amine aliphatique, cyclique ou hgtgrocy clique de 

30 formule : 



r 



> r» et r" representant un atome d'hydrogSne, un 



radical alkyle lineaire ou ramifig, eventuellement substitug par 
35 un ou plusieurs OH, ledit radical ayant de 1 § 5 atomes de carbone 

ou r' et r" pris ensemble forment un cycle ou hgtgrocycle ayant 

de k a 5 atomes de carbone. 

Parmi les alcools de formule R'-OH, on peut en particulier 

citer : le mgthanol, l'gthanol, le propanol, 1'isopropanQl et le 
40 n-butanol. 
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Parmi les amines de formule 

r* 

HN > on peut en particulier citer : la propylamine, 

5 l f isopropylamine, la butylamine, la dibutylamine, l f hexylamine, 
la dodScylamine, la morpholine, la piperidine, la pyrrolidine, 
la N-methyl piperazine, la mono-ethanolamine, la diithanolamine, 
la tri-isopropanolamine, l'amino-2 methyl-2 propanol-1 et 
l , araino-2 methyl-2 propanediol-1,3. 

10 Dans une forme particuliere de realisation, les func- 

tions anhydrides du copolymere peuvent etre a* la fois mono- 
esterifiges et mono-amidifiees. 

Parmi les anhydrides d f acides insatures, on peut citer: 
I'anhydride maleique, l'anhydride citraconique et l f anhydride 

15 itaconique. 

Parmi les esters allyliques et raethallyliques, on 
peut citer : l f ac#tate, le propionate, le butyrate, l f hexanoate, 
I'octanoate, le dod€canoate, l'octadecanoate , le pivalate, le 
n§o-heptanoate, le neo-octanoate, le neo-decanoate, l f §thyl-2 

20 hexanoate, le t§tram§thyl-2,2,4,iJ valerate et l T isopropyl-2 
dimethyl-2,3 butyrate d f allyle ou de raethallyle. 

Parmi les acrylamides et m§thacrylamides de formule II, 
on peut en particulier citer : la N-tertiobutyl acrylamide, la 
N-octyl acrylamide, la N-decyl acrylamide, la N-dodScyl acryla- 

25 mide, la N-/Tdime thy 1-1,1) propyl-l7 acrylamide, la N-/Tdim§thyl- 
1,1) butyl-l7 acrylamide, la N-/Tdimethy 1-1,1) pentyl-l7 acry- 
lamide ainsi que les methacrylamides correspondantes . 

Les copolym§res selon le present certificat d Addition 
sont de preference des terpolymSres, c'est-a-dire qu f ils resul- 

30 tent de la copolymerisation d'un anhydride insature, d*un ester 
allylique ou raSthallylique et d f un acrylamide ou methacrylamide, 
mais ces copolymdres peuvent egalement §tre des tStra, penta ou 
polymeres sup§rieurs dans le cas oil ils resultent de la copoly- 
merisation de plus d f un anhydride insature et/ou de plus d f un 

35 ester allylique ou methallylique et/ou encore de plus d'un acry- 
lamide ou methacrylamide de formule II. 

Selon une autre forme de realisation, les copolym§res 
selon le present certificat d'addition peuvent egalement resul- 
ter de la copolym§risation d f un anhydride d'acide insature, 

MO d'un ester allylique ou methallylique, d'un acrylamide ou mStha- 
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crylamide et d T au moins un autre monomere pris dans le groupe 
.const itue par : 

a) les a-olefines de formule : 

Rg - CH = CH 2 (III) 
dans laquelle R g reprgsente un radical alkyle linSaire ou ra- 
mifie ayant de 1 § 16 atomes de carbone. 

Parmi les a-olefines, on peut en particulier citer : 
le propene-1, le butene-1, l'hexene-1, le dodecene-1, l'hexa- 
d£cdne-l et l f octadgcene-1. 

b) les ethers vinyliques de formule : 

R 9 - 0 - CH = CH 2 (IV) 
dans laquelle R^ repr§sente un radical alkyle lineaire ou ra- 
mifi£ ayant de 1 5 18 atomes de carbone. 

Parmi les ethers vinyliques, on peut en particulier 
citer : le methyl vinyl ether 5 1 'ethyl vinyl Sther, le propyl 
vinyl §ther, l'isopropyl vinyl ether, le butyl vinyl ether, 
I'hexyl vinyl ether, le dodecyl vinyl ether, l'hexadecyl vinyl 
ither et I'octadScyl vinyl gther. 

c) les esters acryliques ou methacryliques de formule: 

CH 2 = C - COO - R n (V) 

R 10 

dans laquelle R 1Q reprSsente un atome d'hydrogene ou un radical 
m§thyle et R ±1 reprgsente un radical alkyle lineaire ou ramifig 
de 1 a 18 atomes de carbone, un radical -(CH 2 ) 2 - N(CH 3 ) 2 , un 
radical - CH 2 - CH - CH 2 OH , ou un radical -<CH 2 -CH 2 -0) £ -R 12 
OH 

R 12 etant un radical methyle ou ethyle et £ etant 3 ou 4. 

Parmi les esters acryliques et methacryliques, on peut 
en particulier citer : les acrylates de m§thyle, d 1 ethyle, de 
propyle, d f isopropyle, de butyle, de tertiobutyle, d f hexyle, 
d'octyle, de decyle, de dodecyle, d'octadecyle, de N-N-dim§thyl- 
amino-2 ethyle, de di-hydroxy-2,3 propyle, d'w-methyl ou ethyl 
polygthyldneglycol, ainsi que les mSthacrylates correspondants . 

d) l'acide acrylique ou methaerylique, 
et e) la N-vinylpyrrolidone . 

Les copolymSres selon la presente invention ont en gene- 
ral un poids moleculaire compris entre 5-000 et 300,000 et de 
preference compris entre 10.000 et 150.000. 

Selon une forme preferentielle de 1* invention, les copo- 
lym§res correspondent 5 la formule generale suivante : 



5 
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dans laquelle : 

A represente soit le radical 

10 soit le radical 



- c 



CH - 



- C - 
' N CH 0 



Z, Z' et Y 1 reprSsentent un radical pris dans le groupe consti- 
tue par : -OH et -OB , B etant un ion m&tal alcalin, ammonium 
15 ou ammonium substitu§, 

Y represente un radical pris dans le groupe constitue par : 

(i) -OR 1 , R' etant un radical alkyle lin^aire ou rami- 
fie ayant de 1 5 5 atomes de carbone, 



20 



(ii) 



- N 



r 1 et r" representent un 



atome d'hydrogene, un radical alkyle linSaire ou ramifie, even- 
tuellement substituS par un ou plusieurs OH, ledit radical 
ayant de 1 5 5 atomes de carbone, ou r' et r" pris ensemble 
25 forment un h§t€rocycle pris dans le groupe constitue par : la 
pyrrolidine, la pipSridine, la morpholine et la N-methyl 
piperazine, 

• represente uri atome d'hydrogene ou un radical methyle, 

R 2 represente un atome d'hydrogene, un. radical methyle, ethyle 
30 ou isopropyle, 

Rj represente un atome d'hydrogene ou un radical alkyle lineaire 
ou ramifie ayant de 1 ^ 16 atomes de carbone, 

Rjj et repr§sentent un atome d'hydrogene ou un radical methyle, 
et Rg represente un atome d'hydrogene ou le radical 



35 



ft 



CH, 



; representant un atome d'hydrogene 



" C , ~ (CH 2>n - -3 
R 7 

qu le radical methyle et n est 0 ou un nombre entier de 1 5 
10 inclus, 
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t + t f correspondant I 30-55 % en moles, t etant au moins 
egal § 10 ?, 

v correspondant a 5-50 % en moles, 
w correspondant a 5-65 % en moles, 
5 x correspondant a 0-50 % en moles quand Q est au moins. un 
motif d f un raonomere pris dans le groupe constitue par les 
a-olefines de formule III et les ethers vinyliques de for- 
mule IV ci-dessus, et x correspondant a 0-70 % en moles quand 
Q est.au moins un motif d T un monomere pris dans le groupe 

10 constitue par les esters acryliques ou methacryliques de for- 
mule V, 1'acide acrylique, 1 'acide methacrylique et la N- 
vinylpyrrolidone . 

Dans les copolymdres selon l f invention, les motifs 
anhydrides raono-esterifies ou morio-amidif ±§s sont de pr§fg- 

15 rence compris entre 35 et 55 % en moles. 

Comme indique precedemment , les compositions cosra§- 
tiques selon l f invent ion sont soit des laques pour cheveux 
se prSsentant sous forme d'a§rosols, soit des lotions de 
mises en plis. 

20 Comme le montre la formule (VI), on utilise dans ces 

types de compositions, de preference les copolymeres sous 
forme de sels obtenus a l'aide d'une base minerale ou organique 
de fa$on a les rendre plus solubles 5 la f ois dans l'eau et 
dans certains solvants organiques, en particulier dans les 

25. hydrocarbures halogenes couramment employgs comme propulseurs 
des aerosols. Parmi les bases minerales ou organiques, on peut 
citer l'amrooniaque, la lithine, la soude, la potasse, les mono- 
di- et tri-ethanolamines , la N-(aminoethyl) ethanolamine, les 
mono-, di- et tri-isopropanolamines, l'amino-2 methyl-2 

30 propanol-1, l'amino-2 methyl-2 propanediol-1,3, la morpholine, 
la N-(hydroxyethyl) -morpholine ou certains amino-acides tels 
que l'histidine, la lysine, l'arginine et I'ornithine. 

Les quantites de bases employees peuvent varier dans 
de larges limit es par exemple entre 10 i 150 % et de preference 

35 entre 50 et 100 % par rapport a la quantite theorique requise 
pour la neutralisation. De fagon avantageuse, on utilise des 
quant it §s gquimoleculaires de bases par rapport aux fonctions 
carboxyliques du copolymere. 

La concentration en copolymere dans les compositions 

40 est ggneralement comprise entre 0,2 et 5 % en poids par rapport 
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au poids total des compositions. 

Les laques a§rosols selon l f invention peuvent etre 
realisees en conditionnant dans une bombe aerosol de 0,2 a 
4 % en poids d'un copolymere, dc 6 § 30 % et de preference 
5 de 8 a 25 % en poids d'un alcool, le reste Stant essentielle- 
ment constitue par un gaz propulseur liquefii sous pression 
tel que le dichlorodif luoromethane, le trichlorof luoromethane, 
le monochlorodif luoromethane , le protoxyde d 'azote ou du gaz 
carbonique ou des melanges de ceux-ci. 

10 En tant qu'alcools, on utilise de pr§f§rence l f alcool 

ethylique ou 1 'alcool isopropylique . 

Les lotions de mises en plis selon l f invention peuvent 
etre par exemple realisees en introduisant dans une solution 
hydroalcoolique ayant un titre de 20 5 70 % en alcool de 0,^ 

15 a 5 55 en poids d'un copolymere. 

Les laques et lotions de mises en plis selon l 1 inven- 
tion peuvent egalement contenir d'autres adjuvants convention- 
nellement utilises dans ces types de compositions, et par exem- 
ple des parfums, des colorants, des pr£servateurs , des plasti- 

20 fiants, des produits cationiques, des produits non ioniques, 
des silicones ou d f autre s resines coametiques. 

Les copolym&res utilises dans les compositions selon 
l f invention sont nouveaux et sont prSparSs par copolymerisation 
en solution dans un solvant anhydre tel que le benzene, le 

25 toluene, le dichlorethane, le methyl chloroforme, la methylethyl- 
c£tone ou la m€thylisobutylcetone, 

Bien entendu d'autres methodes connues de polymerisation 
peuvent etre utilisSes. 

La concentration en monomeres par rapport au solvant 

30 est de pr€f§rence de 20 S 80 % en poids. 

La reaction de polymerisation est initi§e a l^ide d'un 
catalyseur. Comme catalyseur, on peut utiliser en particulier 
des peroxydes tels que le peroxyde de benzoyle, le peroxyde de 
lauroyle, I'azo-bis-isobutyronitrile. On peut egalement utili- 

35 ser des peresters tels que le peroctanoate de tertiobutyle, le 
perisononanoate de tertiobutyle, le perpivalate de tertiobutyle 
ou egalement des peroxydicarbonates de dialkyle tels que les 
peroxydicarbonates de diisopropyle, de dihexyle, de di-(£thyl- 
hexyle) et de dicyclohexyle . Le catalyseur est de pr§ference 

**0 ajoutg au mSlange rSactionnel dans une proportion d 1 environ 
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1 a 6 % et de preference entre 2 a 4 % par rapport au poids 
des monomeres mis a reagir. 

Apres la fin de la polymerisation, le copolymere 
obtenu est isole par evaporation du solvant ou par precipita- 
5 tion dans un solvant approprie et ensuite seche. 

Parmi les solvant s appropriSs pour la precipitation, 
on peut en particulier citer : 1* ether gthylique, 1 'ether 
de petrole, etc. 

La reaction de polymSrisation est de preference effec- 
10 tuee pendant un temps de 2 §L 48 heures et a une temperature 
de I'ordre de 30 5 130°C. 

Apres avoir isole ou non le copolymere, celui-ci est 
alors soumis soit a une reaction de mono-ester if ication, soit 
& une reaction de mono-amidif ication. 
15 La reaction d'estgrif ication est en general effectu§e 

dans un solvant tel que l'acetone, la m§thylethylcetone ou 
1 'acetate d'§thyle, en presence de l'alcool aliphatique infgrieur. 
La reaction a lieu de 20 a 80°C durant 10 minutes a 24 heures 
environ. Apres refroidissement , le copolymere, totalement ou 
20 partiellement mono-estgrifie, est alors precipite a l'aide 
d'un solvant identique a celui ayant servi S precipiter le 
copolymere anhydride. 

La reaction d'amidif ication est ggalement effectuee 
dans un solvant tel que l 1 acetone, la raethylethylcetone,etc, 
25 en presence de 1 'amine aliphatique, cyclique ou heterocyclique 
5 une temperature de 45 & 80°C durant environ 5 a 24 heures. 

•Apres refroidissement, le copolymere, partiellement 
ou totalement mono-amidif i§, est ensuite pr§cipite a l'aide 
d'un solvant comme par exemple l f ether ithylique, l 1 ether de 
30 petrole, etc* 

Si la reaction de mono-esterif ication n'a ete r^alisee 
que sur une partiedes fonctions anhydrides, celle-ci peut etre 
suivie d'une nouvelle reaction d 'estSrif ication a l'aide d'un 
alcool aliphatique different ou d'une reaction d'amidification> 
35 dans ce dernier cas l'on obtient des copolymeres mixtes mono- 
est§rifies- mono-amidif ie.s. 

De meme lorsque la reaction d'amidif ication n'a ete 
realisee que sur une partie des fonctions anhydrides, celle-ci 
peut etre suivie d'une nouvelle reaction d'amidif ication & 
40 l'aide d'une amine differente ou d'une reaction d 'est erif ication, 
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dans ce cas conune precgdemment > on obtient des copolym§res 
mixtes. 

La presente invention a egalement pour objet, a 
titre de produits industriels nouveaux, les copolymeres 
5 tels que dgcrits ci-dessus ainsi que leurs procedes- de pre- 
paration. 

Dans le but de mieux faire comprendre 1' invent ion, 
on va maintenant donner £ titre d' illustration et sans aucun 
caractere liraitatif divers exemples de preparation des copo- 
10 lymeres ainsi que differents exemples de compositions 5. base 
de ceux-ci. 

EXEMPLES DE PREPARATION 

EXEMPLE I 

Preparation d'un copolymere anhydride maleique - 
15 acetate d'allyle - N-tertiobutylacrylamide mono-est§rifie 
3 I'aide d'ethanol. 

(i) 44^1 g d'anhydride maleique, 4,5 g d 'acetate 
d f allyle, 51,4 g de N-tertiobutylacrylamide et 1 g d'azo-bis- 
isobutyronitrile en solution dans 150 g de raethyl§thylcetone 

20 sont introduits dans un ballon muni d'un agitateur, d'un ther- 
mometre, d'un r£frig€rant et d'un tube adducteur d' azote, 
Le melange rgactionnel est alors chauffe pendant 
8 heures & 75°C. Aprds refroidissement , le copolymere est 
prScipite 3 I'aide d'§ther ethylique. 

25 AprSs sSchage, on obtient un rendement de 48 %. 

(ii) 50 g du copolymdre precedent sont dissous dans 
100 g de raethylethylc§tone. A cette solution, on ajoute alors 
150 g d'Sthanol et on chauffe pendant 24 heures S 70°C. 

On precipite alors le polymere S I'aide d 'ether 
30 Sthylique. ^ 
EXEMPLE II 

Preparation d'un copolymere anhydride maleique - 
pivalate d'allyle - N-tertiobutylacrylamide raono-esterif ie 
a I'aide d'§thanol. 

35 (i) 44 g d' anhydride mal§ique, 10 g de pivalate 

d'allyle et 46 g de N-tertiobutylacrylamide et 1 g d'azo- 
bis-isobutyronitrile en solution dans 150 g de mgthylgthyl- 
c§tone sont introduits dans un ballon muni d'un agitateur, 
d'un thermometre, d'un rSfriggrant et d'un tube adducteur 

40 d'azote. 
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Le melange reactionnel est ensuite chauffe pendant 
7 heures a 70-75°C. Apres refroidissement , le copolymere 
anhydride est precipite a l'aide d r ether ethylique. 

Apres sechage, on obtient un rendement de 51 
5 (ii) 50 g du copolymere anhydride precedent sont 

dissous dans 100 g de methyl£thylcetone. A cette solution, 
on ajoute alors 150 g d'ethanol et on chauffe pendant environ 
2*1 heures 3 70°C. Apres refroidissement, on precipite le copo- 
lymere mono-esterifie 3 I'aide d ? ether ethylique. 
10 EXEMPLE III 

Selon le meme mode op^ratoire que ci-dessus decrit 
pour l'exemple II, on a prepare le copolymdre suivant : 

Anhydride maleique **5 % 

Acetate d'allyle 5 % 
15 N-tertiobutylacrylamide kQ % 

Acrylate d f u>-methyl polyethyldneglycol 10 % 

Ce copolymdre ainsi obtenu a alors ete mono-esterif ie 
& I 1 aide d'ethanol. 

EXEMPLES DE COMPOSITIONS 

20 EXEMPLE A 

On prepare selon l f invent ion une laque pour cheveux 
en procedant au melange des ingredients suivants : 

Copolymdre prepare selon l'exemple I 8 g 

Amino-2 methyl-2 propanediol-1,3 pH = 7,2 

25 Parfum 0,1 g 

Alcool Ethylique q.s.p 100 g 

25 g de cette solution sont conditionn§s dans une bombe 
aerosol avec 45 g de propulseur gazeux liquefi§ (trichloro- 
fluoromethane) et 30 g de F 12 (dichlorodif luoromethane) 

30 Apres pulverisation de cette laque sur la chevelure, 

les cheveux sont brillants et presentent une excellente tenue. 

Cette laque s'elimine parfaitement de la chevelure 
meme aprds plusieurs applications lorsque les cheveux sont 
lavis 3 l'aide d'un shampooing. 

35 EXEMPLE B 

On prepare selon l r invention une laque pour cheveux 
en procedant au melange des ingredients suivants : 
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Copolymere prepare selon l'exemple II 6 g 

Amino-2 methyl-2 propanol pH = 3 

Parfum • • • • 0,05g 

Alcool ethylique q.s.p. 100 g 



5 • 25 g de cette solution sont conditionnes dans une 

bombe aerosol avcc 45 g de F ^ et 30 g de F^g. 

On obtient ainsi une excellente laque conf6rant a 
la chevelure une excellente tenue. ' 

Cette laque s'elimine tres facilement pair brossage 
10 de la chevelure ou par lavage a I'aide d'un shampooing. 
EXEMPLE C 

On prepare selon .1 'invention une lotion de mise en 
plis en proc£dant au melange des ingredients suivants : 



Copolymere prepare selon l ! exemple III . ... 2 g 

15 Diisopropanolamine pH = 7 

Parfum . 0,1 g 

Colorant (suffisant pour teindre la composition) 

Alcool ethylique 45 g 

Eau q.s.p. 100 g 



20 Cette lotion appliquee sur les cheveux forme un film 

non collant et confere 5 la chevelure une excellente tenue. 

Le film peut etre facilement elimine par brossage ou 
par lavage st I'aide d'un shampooing. 
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REVENDICATION, S 
1. Composition cosmetique selon le brevet principal 
sous forme de laques et de lotions de mises en plis, caractg- 
risee par le fait qu'elle contient dans un vehicule cosmeti- 
5 que approprie au moins un copolymere resultant de la copoly- 
mer i sat ion r 

1) d'au moins un anhydride d f acide insature, 

2) d'au moins un ester allylique ou mgthallylique 
correspondant 3 la formule suivante : 

10 R t R fl 

R- - C - C 0 - CH 0 - C = CH 0 (I) 
R 2 0 
dans laquelle : 

R 1 represente un atome d*hydrog§ne ou un radical mgthyle, 
15 R 2 represente un atome d'hydrogene, un radical mgthyle, 

ethyle ou isopropyle, 

Rj represente un atome d f hydrogine ou un radical alkyle 
lineaire ou ramifi§ ayant de 1 si 16 atomes de carbone, 

et Rjj reprgsente un atome d'hydrogene ou un radical methyle 
20 et 3) d'au moins un acrylamide ou methacpylamide de formule 

CH 2 = C - C - NH - R g (II) 
0 

dans laquelle : 

25 R^ represente un atome d f hydrog§ne ou un radical 

methyle , 

Ry Rg represente un atome d'hydrogSne ou le radical 
- C - ( CH 2^ n " CH 3 9 R 7 reprgsentant un atome d'hydrogdne ou 

30 un radical methyle et n est 0 ou un nombre entier de 1 a 10 
inclus, 

les fonctions anhydrides dudit copolymere gtant soit mono- 
esterifiees a l'aide d'au moins un alcool aliphatique de formule 
R'-OH, R* representant un radical alkyle lineaire ou ramifig 
35 ayant de 1 § 5 atomes de carbone, soit mono-amidif iees S. l'aide 
d'au moins une amine aliphatique, cyclique ou heterocyclique 
de formule 



y r 1 et r" representant un atome d'hydrogene., 
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un radical alkyle lineaire ou ramifi§, eventuellement substitue 
par un ou plusieurs OH, ledit radical ayant de 1 § 5 atomes de 
carbone our' et r" pris ensemble forment un cycle ou hetero- 
cycle ayant de 4 a 5 atomes de carbone. 
5 2. Composition selon la revendication 1, caracterisee 

par le fait que 1' anhydride d'acide insature est pris dans le 
groupe constitue par : l'anhydride mal§ique, I'anhydride citra- 
conique et I 1 anhydride itaconique. 

3. Composition selon la revendication 1, caracterisee 
10 par le fait que les esters allyliques et methallyliques de for- 

mule (I) sont pris dans le groupe constitue par : 1" acetate, 
le propionate, le butyrate, I'hexanoate, l f octanoate, le dode- 
canoate, 1 'octadecanoate, le pivalate, le n§o-heptanoate, le 
n6o-octanoate, le neo-decanoate , l r ethyl-2 hexanoate, le tetra- 
15 methyl-2,2,M valerate et l f isopropyl-2 dimethyl-2,3 butyrate 
d^llyle ou de m§thallyle. 

4. Composition selon la revendication 1, caracterisee 
par le fait que les acrylamides et methacrylamides de formule 
II sont pris dans le groupe constitue par : la N-tertiobutyl- 

20 acrylamide, la N-octyl acrylamide, la N-deeyl acrylamide, la 

N-dodScyl acrylamide, la N-/Tdim6thy 1-1,1) propyl-l7 acrylamide, 
la N-/Tdirae thy 1-1,1) butyl-l7 acrylamide, la N-/Tdim6thyl-l,l) 
pentyl-l7 acrylamide ainsi que les m§thacrylamides correspon- 
dantes. 

25 5. Composition selon I'une quelconque des revendica- 

tions precgdentes, caracteris§e par le fait que I'alcool alipha- 
tique inferieur de formule R^-OH est pris dans le groupe cons- 
titug par : le methanol, I'ethanol, le propanol, l'isopropanol 
ou le n-butanol. 

30 6. Composition selon l f une quelconque des revendica- 

tions 1 et ^ caracterisee par le fait que l f amine aliphatique, 
cyclique ou hetgrocyclique de formule 

HN est prise dans le groupe const ituS- par : 

35 X r" 

la propylamine, I'isopropylamine, la butylamine, la dibutylamine , 
l'hexylamine, la dodecylamine, la morpholine, la pip§ridine, 
la pyrrolidine, la N-methylpip§razine, la mono-ethanolamine , 
la diithanolamine, la triisopropanolamine, l , amino-2 mStfiyl-2 
40 propanol-1 et I'amino-S mSthyl-2 propanediol-1,3. 
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7. Composition selon l'une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterisee par le fait que le copolymere 
resulte egalement de la copolymerisation d f au moins un autre 
monomere pris dans le groupe constitu§ par : 

5 a) les a-olgfines de formule : 

R 8 - CH = CH 2 (III) 
dans laquelle Rg represente un radical alkyle lineaire ou 
ramifie ayant de 1 H6 atomes de carbone, 

b) les ethers vinyliques de formule : 
10 R g - 0 - CH = CH 2 (IV) 

dans laquelle represente un radical alkyle lin6aire ou 
ramifie ayant de 1 § 18 atomes de carbone, 

c) les esters acryliques et methacryliques de formule 

CH 2 = C ~ COO - R n (V) 

15 *10 
dans laquelle : 

R 10 re P r ^ sen ^ e un atome d'hydrogene ou un radical 

mSthyle, 

et R ^ represente un radical alkyle lin§aire ou ramifi§ 
20 de 1 5 18 atomes de carbone, un radical -(CH 2 ) 2 -N(CH 5 ) 2 , 
un radical - CH« - CH - CH„0H 
OH 

ou un radical -(CH 2 - CH 2 - 0)^- R 12 , R etant un radical 
methyle ou ethyle et t etant 3 ou 4. 
25 d) l'acide acrylique ou methacrylique 

et e) la N-vinylpyrrolidone , 

8, Composition selon la revendication 7, caracterisee 
par le fait que les a-olg£ines de formule (III) sont prises 
dans le groupe constitug par : le propene-1, le butene-1, 

30 l'hexene-l, le dodgc§ne-l, l'hexadecene-1 et l'octadecene-l. 

9. Composition selon la revendication 7, caracterisee 
par le fait que les Others vinyliques de formule (IV) sont 
pris dans le groupe constitue par : le methyl vinyl 6ther, 
l'ethyl vinyl ether, le propyl vinyl ether, l'isopropyl vinyl 

35 ether, le butyl vinyl §t her, I'hexyl vinyl ether, le dodecyl 

vinyl ether, I'hexadecyl vinyl ether et l'octadecyl vinyl ether. 

10, Composition selon la revendication 7, caracterisee 
par le fait que les esters acryliques et methacryliques de for- 
mule (V) sont pris dans le- groupe constitue par : les acrylates 

40 et methacrylates de methyle, d 1 ethyle, de propyle, d ♦isopropyle, 
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de'butyle, de tertiobutyle, d'hexyle, d'octyle, de decyle, 
de dodecyle, d 'octadecyle, dc N,N-dimethylamino-2-ethyle, 
de dihydroxy-2,3 propyle et de <o-methyl ou ethyl polySthy- 
leneglycol. 

11. Composition selon l f une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que le copoly- 
m§re a un poids moleculaire compris entre 5-000 et 300.000. 

12- Composition selon la reyendication 11, caracte- 
risee par le fait que le poids moleculaire est compris entre 

10.000 et 150.000. 

13. Composition selon 1'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que le copoly- 
mere est utilise sous forme d'un sel obtenu a l'aide d'une 
base min§rale ou organique prise dans le groupe constitue 
par : l'ammoniaque, la lithine, la soude, la potasse, les mono- 
di- et tri-ethanolamines, la N-aminoethyl ithanolamine, les 
mono-, di-et tri-isopropanolaraines , l f amino-2 me thy 1-2 
propanol-1, l'amino-2 m§thyl-2 propanedidl-1,3, la morpholine, 
la N-(hydroxy§thyl)-morpholine et les aminoacides tels que 
l»histidine, la lysine, I'arginine et V ornithine. 

Ik. Composition selon la revendication 13, caracteri- 
see par le fait que les quantites de base employees varient 
entre 10 S 150 %, et de preference entre 50 et 100 % par rap- 
"port £ la quant it § thSorique requise pour la neutralisation. 

15. Composition selon I'une quelconque des revendiea- 
tions prScidentes, caractgrisSe par le fait que le copolymere 
.correspond 2. la formule genSrale suivante 



/ \ 
o=c c=o 



CH.-C- 



CH R 

I I 

O-C-C-R* 



f 



kCH 2 -C 



c=o 



(VI) 



dans laquelle : 
35 A repr€sente soit le radical 



C - CH 



soit le radical : - 



CH 2 "A* 

CH 0 



'to Z, Z» et Y* repr€sentent un radical pris dans le groupe consti- 
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tue par : -OH et -OB + , B* etant un ion metal alcalin, ammo- 
nium ou ammonium substitue, 

Y represente un radical pris dans le groupe constitue par : 
(i) -OR', R ? etant un radical alkyle lineaire ou 
5 ramifie ayant de 1 a 5 atomes de carbone, 

et (ii) - N r f et r ,f representent un atome 

d'hydrogene, un radical alkyle lingaire ou ramifie, eventuelle- 
10 ment substitue par un ou plusieurs OH, ledit radical ayant de 
1 Si 5 atomes de carbone, ou r' et r" pris ensemble forment un 
hgterocycle pris dans le groupe constitue par la pyrrolydine, 
la pipgridine, la morpholine et la N-methyl piperazine, 
R^ represente un atome d'hydrogene ou un radical mgthyle, 
15 R 2 represente un atome d'hydrogene, un radical methyle, gthyle 
ou isopropyle, 

Rj represente un atome d'hydrogene ou un radical alkyle linSaire 
ou ramifie ayant dc 1 S 16 atomes de carbone, 

R^ et representent un atome d'hydrogene ou un radical methyl, 
20 et Rg represente un atome d f hydrogene ou le radical 

- G - (CH 2 ) n - CH^ , R^ reprSsentant un atome d'hydrogene ou 

A 7 

le radical methyle et n est 0 ou un nombre entier de 1 a 10 
25 inclus, 

t + t T correspondant a 30-55 % en moles, t gtant au moins 
ggal 5 10. ^ 

v correspondant a 5~50 % en moles, 
w correspondant a 5*65 % en moles, 
30 x correspondant a 0-50 % quand Q est au moins un motif d'un mono- 
mSre pris dans le groupe constitue* par les a-olgfines de formule 
III et les ethers vinyliques de formule IV, et 

x correspondant a 0-70 % quand Q est au moins un motif d T un mono- 
mere pris dans le groupe constitue par les esters acryliques et 

35 methacryliques de formule V, l'acide acrylique, l'acide mgtha- 
crylique et la N-vinylpyrrolidone. 

16. Composition selon l'une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterisee par le fait que le copolymere 
est present dans une proportion comprise cntre 0,2 et 5 .% par 

*J0 rapport au poids total de la composition. 
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17. Composition selon I'une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterisee par le fait qu'elle est condi- 
tionnee dans une bombe aerosol et contient de 0,2 a H en poids 
d f au moins un copolymere, de 6 a 30 % et de preference de 8 a 

25 % en poids d'un alcool, le reste etant essentiellement consti- 
tue par un gaz propulseur liquefie sous pression tel que le 
d ichlorodifluorome' thane >le triehlorof luorom6thane, le monodichlo- 
rofluoromethane, le protcxyde d 'azote ou du gaz carbonique ou 
des melanges de ceux-ci. 

18. Composition selon l f une quelconque des revendica- 
tions 1 a 16, caracterisee par le fait qu'elle est une solution 
hydroalcoolique contenant de 0,4 a 5 % en poids d'au moins un 
copolymere et const itue une lotion de mise en plis. 

19. Composition selon l'une quelconque des revendica- 
tions prec§dentes, caracterisee par le fait qu'elle contient 

en outre des adjuvants cosmetiques tels que des parfums, des 
colorants, des preservateurs , des plastif iants , des produits 
cationiques, des produits non ioniques, des silicones, ou 
d'autres rSsines cosm§tiques. 

20. Copolymdres nouveaux caracteris6s par le fait 
qu'ils rgpondent a la formule generale suivante 



/\ 

Q*C C=0 
i i 

Z Y 



CH 0 -C - 
* i 



CH R 

9 I 

O-C-C-R- -I 
n i -* 

0R 2 



L z 1 



■?5 



CH^-C 
* i 



c=o 

I 

NH 
i 



(VI) 
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dans laquelle : 

A represente soit le radical : 
soit le radical : 



C - CH - 



CH 0 - C - 



Z, Z' et Y' represent ent un radical pris dans le.groupe const i- 
35 tu§ par : -OH et -0B + , B + etant un ion metal alcalin, ammonium 
ou ammonium substitue, 

Y represente un radical pris dans le groupe constitue* par : 

(i) -OR', R' gtant un radical alkyle lineaire ou rami- 
fie ayant de 1 5 5 atomes de carbone, 
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et (ii) - N r 1 et r" reprisentent un 

>> 

atome d'hydrogene, un radical alkyle lineaire.ou ramifie, 
5 eventuellement substitute par un ou plusieurs OH, ledit radi- 
cal ayant de 1 a 5 atomes de carbone, ou r r et r" pris ensemble 
forment un hgterocycle pris dans le groupe constitue par la 
pyrrolidine, la piperidine, la morpholine et la N-methyl 
piperazine, 

10 R^ represente un atome d'hydrogene ou un radical methyle, 

repr§sente un atome d'hydrogene, un radical methyle, ethyle 
ou isopropyle, 

R^ represente un atome d'hydrogSne ou un radical alkyle li- 
neaire ou ramifiS ayant de 1 a 16 atomes de carbone, 
15 Rj| et R^ reprgsentent un atome d'hydrogSne ou un radical m§thyle, 
et Rg represente un atome d'hydrogene ou le radical 

- C - (CH 0 ) - CHL , R~ representant un atome d'hydrogene ou 
t . c n j f 

R 7 

20 le radical methyle et n est 0 ou un nombre entier de 1 a 10 
inclus ' 

t + t 1 correspondant 5 30-55 % en moles, t §tant au moins 
ggal S 10 55, 

v correspondant a 5-50 % en moles, 

25 w correspondant § 5-65 % en moles, 

x correspondant § 0-50 % quand Q est au moins un motif d'un 
monomere pris dans le groupe constitue par les a-olefines de 
formule III et les §thers vinyliques de formule IV, 
et x correspondant a 0-70 % quand Q est au moins un motif d'un 

30 monomere pris dans le groupe constitue par les esters acryliques 
et methacryiiques de formule V, l'acide acrylique, l'acide metha- 
crylique et la N-vinylpyrrolidone. 



